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© Ultraschall-abstrahlende Oberfiache mit vergroesserter Lebensdauer. 

tDle Erfindung betrifft eine Ultraschall-abstrahlende Ober- 
:he aus Edeistahl Oder ahnlichem Material. An ihrer Aussen- 
seite ist mindestens eln piezo-elektrisches Oder magnetostrikti- 
ves Schwingerelement (9) angeordnet. Die Flussigkeits-Seite 
der Ultraschall-abstrahienden Oberfiache (8) ist mit einer 
Schicht (10) aus Titannftrid versehen. . 
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Beschretbung 



Die Erfindung betrifft eine Ultraschall-abstrahlen- 
de C':;-3if:aohe aus Edelstahl oder ahnlichem Material 
Tdt inlndestens einem an der Aussenseite angeord- 
neter. piezoelektrischen - oder magnetostriktiven 
9 or*win geralsment. 

Peranige Ultraschall-abstrahlende Oberflachen 
v/crcif i; in einem mit einer Reinigungsflussigkeit 
;;efu ! !teii 3ecken angeordnet und dienen zur Ultra- 
schallreinigung verschmutzter Werkstucke. Von der 
Ultras: hail-abstrahienden Oberflache wird Ultra- 
schal! n;;t hoher Wirkung in die Reinigungsflussigkeit 
s:nge:eit~t. Die in der Reinigungsflussigkeit und 
dsrpi! cm in den Poren und schwierig erreichbaren 
■rtei-ft-": an den WerkstGcken entstehende Kavitation 
8 rmcr: !;■:>- 1 die grundiiche Reinigung auch kompli- 
z'^rX'r. W -i '-stucke ohne Demontage in sehr kurzer 
Ze.it. 

Ulirauchali-abstrahlende Oberflachen kommen in 
drei Fcmen vor: 

A!r= afctive Oberflache eines Tauchschallgebers, 
der in sin mit einer Reinigungsflussigkeit gefulltes 
BecMen eingebaut wird. 

Al3 Seitenwand und/oder Boden eines mit einer 
Reinigungsflussigkeit gefullten Beckens. 

A!: Sr^ .vingerplatte, die an einer oder mehreren 
Seites r-.vanden und/oder am Boden eines mit einer 
Reinigungsflussigkeit gefullten Beckens ange- 
fisnsch; wird. 

A! -? rachteilig hat sich beim Einsatz solcher 
UUraschall-abstrahlender Oberflachen der Abtrag 
njrcf: Erosion an der Ultraschall-abstrahlenden 
One i f i ac 1 ; e 'teraus gestel It. 

Die ner Erfindung zugrundeliegende Aufgabe 
bestrht darin, die Erosionserscheinung zu vermin- 
dern. urn die Lebensdauer der Ultraschall-abstrah- 
ieriden Oberflache zu vergrossern. 

Diese Aufgabe wird bei einer Ultraschall-abstrah- 
lenden Oberflache der Eingangs genannten Art 
dadurch gelost dass die Flussigkeits-Seite der 
Ultra3^ha!l-abstrahlenden Oberflache mit einer 
Sohicrvt aus Titannitrid versehen ist. 

Mit einer solchen Spezialbeschichtung wird eine 
ausserordentlich lange Lebensdauer erzielt. Die 
Lebensdauer kann beispielsweise fur 16.000 Be- 
irlebsstunden entsprechend 8 Jahren einschichtiger 
Betnebszeit garantiert werden. 

Thannitridbeschichtungen sind bekannt (VDI-Z 
129. 1987. Nr. 1/2, S. 89-94). Nach dem sogenannten 
FVD-Verahren wird Titan in einem Vakuum-Lichtbo- 
gen verdampft. Die Titan-lonen des erzeugten 
Inter ;$ivp!asmas reagieren mit eingeleitetem Stick- 
slcffgss und werden als Hartstoffschicht auf dem 
Subs'.rat niedergeschlagen. Die Beschichtung 
zeiciir.et sich durch eine ausserordentliche Harte bei 
gleichzeitiger Zahigkeit aus. Im Stand der Technik 
sind a-s Arwendungsgebiete vor allem spanende 
urid -.chneidende Werkzeuge. beispielsweise Bohrer 
ur>d F^ser genannt, sowie auch Umformerwerkzeu- 
ce u: J Kurststoffspritzgiessformen. 

Die Erfindung wird nun unter Zuliefernahme der 
beice-' jgten Zeichnung beispielsweise beschrieben, 



die ein Ausfuhrungsbeispiei in -einem Schnitt durch 
einen in ein Reinigungsbad eingesetzten Tauch- 
5 schallgeber dargestellt ist. 

Ein Becken 1 ist mit einer kavitierenden Reini- 
gungsflussigkeit 2 gefullt. Am Boden des Beckens 1 
ist ein Tauchschallgeber 3 befestigt, der uber einen 
Adapter 4, eine Anschlussdose 5 und ein Kabel 6 mit 

10 einem nicht dargestellten Generator zum Erzeugen 
einer Wechselspannung mit Ultraschallfrequenz ver- 
bunden ist. Die Oberseite 8 des Ultraschallgebers 3 
wird von schematisch dargestellten Schwingerele- 
menten 9 in Ultraschalischwingungen versetzt und 

15 strahlt die Schwingung in die Reinigungsflussigkeit 
ab. Die der FlOssigkeit zugewandte Oberflache der 
Flache 8 ist mit einer Titannitridbeschichtung 10 
versehen. Dadurch wird der Abtrag durch Erosion 
der abstrahlenden Flache wesentlich verringert und 

20 die Lebensdauer bis zur Zerstorung des Gehauses 
durch die Erosionserscheinung erheblich verlangert. 
Die Schichtdicke betragt vorzugsweise 4 ± 1 urn. 
Wie erwahnt wird die dem Reinigungsbad zugekehr- 
te abstrahlende Flache des Gehauses und vorzugs- 

25 weise nur die der Reinigungsflussigkeit zugewandte 
Seite der die Schwingerelemente 9 tragenden 
Gehauseflache beschichtet. 

Gegenuber einer unbeschichteten Gehausewand 
aus Edelstahl betragt die Lebenszeitverlangerung 

30 mindestens das 2V2-fache. Ausserdem erhoht sich 
der Widerstand gegen chemische Korrosion be- 
trachtlich. 
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Patentanspriiche 



1. Ultraschall-abstrahlende Oberflache aus 
40 Edelstahl oder ahnlichem Material mit minde- 
stens einem an der Aussenseite angeordneten 
piezo-elektrischen oder magnetostriktiven 
Schwingerelement (9), dadurch gekennzeich- 
net, dass die Flussigkeits-Seite der Ultraschall- 

45 abstrahlenden Oberflache (8) mit einer Schicht 

(10) aus Titannitrid versehen ist. 

2. Ultraschall-abstrahlende Oberflache nach 
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schichtdicke etwa 5 jim betragt. 
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